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Adhesive tape as a protective cover of leads, cables, wiring harnesses and 
the like comprises a textile carrier layer whose side facing away from the 
adhesive layer has a special textile surface 
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Datenfehler hier metden 



Zusammenfassung von DE1 01 57387 



The adhesive tape as a protective cover of 
leads, cables, wiring harnesses and the like 
comprises a textile carrier layer (1) whose side 
facing away from the adhesive layer (3) has a 
special textile surface (2) consisting of 
polyolefine fibers or filaments present in the 
carrier layer. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(m) Klebeband 

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein Klebeband als 
Schutzummantelung fur Leitungen, Kabel, Kabelbaume 
oder dgl. mit einem textflen Trager 1 aus einem Gewebe, 
Maschenstoff, Vliesstoff oder anderen textilen Flachenge- 
bilden oder einer oder mehrerer dieser textilen Kompo- 
nenten, das einseitig mit einer selbstklebend wirkenden 
Kleberschicht3 beschichtet ist und die der Kleberschicht 3 
abgewandte Seite als spezielle textile Oberflache 2 aus im 
textilen Trager 1 enthaltenen Filamenten oder Fasern aus 
Polyolefin besteht. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Klebeband mit 
cincm bandformigen tcxtilen Trager aus einer oder mehrc- 
ren textilen Komponenten und einer speziellen textilen 5 
Oberflache, das auf der andcrcn Oberflache mit cincm Klc- 
ber beschichtet ist, sowie auf die Verwendung desselben. 
10002 J Klebebander aus cincm textilen Trager, wic Vlics- 
stoff, Gewebe, Maschenstoff, beflocktem Stoff oder aus ei- 
nem Verbund verschiedener textiler Flachen sind in einer 10 
Vielzahl von beschriebenen Konstruktionen bekannt. Dabei 
weisen diese Klebebander eine Oberflachenseite mit texti- 
iem Charakter zur Erfullung solcher Funktionseigenschaf- 
ten, wie Schutz vor Reibung, Druck und Schall isolation auf 
und die andere Oberflachenseite ist zur Funktion der effekti- 15 
ven Befestigung mit einer Selbstkleberschicht versehen. Da- 
bei ist diese meist oberflachlich aus wirtschaftlichen und/ 
oder verarbeitungstechnischen Griinden nicht mit Trennfo- 
lie, Trennpapier o. a. abgedeckt. 

[00031 Im gerollten Zustand nach der Klebebandherstel- 20 
lung und vor der Klebebandverarbeitung liegen nun beide 
Oberflachen unter ieichtem Druck aufeinander, so dass beim 
Verarbeiten wahrend des Abrollens des Klebebandstreifens 
ausgerissene Faser- oder Filamentteile auf der Selbstklebe- 
oberflache anhaften oder/und ausgerissene Teile der Kleber- 25 
schicht auf der textilen Oberflache kleben. Beide Erschei- 
nungen erhohen die Abrollkraft und verschlechtern die kle- 
betechnische Funktion des Klebebandes. 
[0004] Losungen zur Beseitigung dieser negaliven Effekte 
sind neben unwirtschaftlicher Abdeckung mit einer Trenn- 30 
flache und deren Beseitigung vor der Klebebandverarbei- 
tung vor allem zusatzliche MaBnahmen zur speziellen Ober- 
flachenverfesligung der textilen Oberflache des Klebbandes 
durch festere Einbindung der Fasem oder Filamente speziell 
bei Vliesstoffen. 35 
[0005] In DE 199 37 446 A 1 erfolgt eine Zusatzverfesti- 
gung des Stapelfaservlieses durch zusatzlich aufzubrin- 
gende Bindemittel in flussiger oder fester Form. 
[0006] Nach der adhasiven Verfestigung des Vlieses sind 
Beruhrungspunkte der Einzelfasem im Verbund fest mitein- 40 
andcr vcrschmolzcn bzw. vcrbunden, so dass beim Abrollen 
von der Rolle kein Spalten des Vlieses auftritt. Da auch die 
Einzclfascrn an der Oberflache dergestalt gebunden sind, 
findet ein AusreiBen dieser Fasern nicht oder zumindest nur 
stark eingeschrankt statt. 45 
[0007] Nachteilig ist eine versteifende bzw. verhartende 
Wirkung dieser zusatzlichen Vliesverfcstigung sowic das 
Aufbringen des flussigen oder festen Bindemittels in einem 
zusatzlichen Arbcitsgang, wobci die Eigenschaftcn des 
Vliesstoffes nachhaltig verschlechtert werden. 50 
[0008] In DK 298 04 431 Ul werden als MaBnahmen gc- 
gen das HerausreiBen von Faserteilen aus der Oberflache ei- 
ncs Klebebandes durch die Klcbcrbcschichtung der Einsatz 
von Filamentvlies mit einer thermischen Oberflachenpra- 
gung und einer damit verbundenen Reduzierung der im ge- 55 
rollten Zustand an der Kleberbeschichtung anliegenden 
Oberflache sowie eine Erhohung der Oberflachenglatte 
durch das Aufbringen einer Lackschicht vorgeschlagen. 
[0009] In DE 299 22 950 Ul erfolgt die Oberflachenver- 
festigung des VhesstofTtragers durch homogene Anordnung 60 
von thermoplastischen Bindefasem im gesamten VliesstofF 
mit nachfolgender thermischer Verfestigung der Fasem 
durch Kalandern. 

[0010] Nachteilig bei diesen Klebebandem ist der geringe 
Effekt der Filament- bzw. Fasereinbindung im Bereich der 65 
Vliessloflbberflache sowie eine einhergehende Verschlech- 
terung des Abrieb- und Schallisolationsverhaltens solcher 
Klebebander im Gebrauch. 



[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, ein Klebeband der eingangs genannten Art zu schaf- 
fen, bei dem beim Abrollen zur Anwendung fast keine Fa- 
ser- oder Filamentteile aus der textilen Oberflache auf der 
Kleberschicht und keine Kleberschichtteile auf der textilen 
Oberflache verbleibcn. Damit wird ein leichtcs Abrollen bei 
der Verarbeitung, kostengimstige Herstellung, hohe Schutz- 
und SchaHisolationswirkung beim Gebrauch errcicht. Alle 
charakteristischen Eigenschaften der eingesetzten textilen 
Flachengebilde bleiben erhalten. 

[0012] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die im 
Anspruch 1 aufgezeigten Merkmale geldst. Vorteilhafte 
Ausfuhrungen sind in den Unteranspriichen enthalten. 
[0013] Dieses erfindungsgemaBe Klebeband ermoglicht 
eine riickstandsfreie Abwicklung der Kleberschicht des Kle- 
bebandes von der textilen Oberflache des Klebebandes. 
Grund ist die spezielle textile Oberflache mit einer gewollt 
geringen Adhasion zur Kleberschicht. 
[0014] Die erfindungsgemaBe Losung beruht auf einer 
speziellen textilen Oberflache des textilen Klebebandes, die 
zu mindestens 80% ihrer Flache aus unpolarem Polyolefin 
besteht, das auf Grund seiner geringen Oberflachenenergie 
nur eine gewollt geringe Haftung zur Kleberschicht eingeht, 
wobei diese Kleberschicht vorzugsweise aus Polyakrylat be- 
steht. Dabei bildet das unpolare Polyolefin in den Aufma- 
chungsformen von Faser oder Filament konstruktionsbe- 
dingt die spezielle textile Oberflache des textilen Tragers, 
indem der textile Trager ausschlieBlich oder speziell im obe- 
ren Teil aus Fasern, Filamenten aus Polyolefin besteht. 
[0015] Das erfindungsgemaBe Klebeband wird nachfol- 
gend in Ausfiihrungsbeispielen beschrieben. Die dazugeho- 
rige Zeichnung zeigt den schematischen Querschnitt des 
Klebebandes mit spezieller textiler Oberflache. 
[0016] Das erfindungsgemaBe Klebeband besteht prinzi- 
piell aus dem textilen Trager 1 und der an einer Seite ange- 
ordneten speziellen textilen Oberflache 2, auf dessen ande- 
rer Seite die Kleberschicht 3 ist. Im ersten Ausfiihrungsbei- 
spiel besteht der textile Trager 1 aus einem Kettengewirke 
aus Polypropylenfilamentgarn und einer Masse von 
110 g/m 2 . Die Kleberschicht 3 ist aus Polyakrylat mit einer 
Masse von 50 g/m 2 . Die erfindungsgemaBe spezielle textile 
Oberflache 2 wird aus den Polypropylenfilamenten der Ma- 
schen des Kettengcwirkes gcbildet und sie hat demzufolge 
einen Flachenanteil von 100%. Zwischen Kleberschicht 3 
und Unterseite des textilen Tragers 1 ist zur Gewahrleistung 
der Haftung eine polare Poly merfl ache, z. B. aus Polyamid, 
Polyester, Polyurethan z. B. in Form einer Duplo-Folic mit 
einer Masse von 40 g/m 2 angeordnet. 
[0017] In einem zwciten Ausfuhrungsbeispicl besteht der 
textile Trager 1 aus einem Nadelviiesstoff aus 100% Polye- 
stcrfasern und mit einer Masse von 160 g/m 2 und einem 
wasserstrahlverfestigten Vlies aus 100% Polypropylenfa- 
scrn mit cincr Masse von 35 g/m 2 , bcidc vcrbunden durch 
ein Polyolefin-Klebevlies mit einer Masse von 17 g/m 2 . Die 
Kleberschicht 3 besteht aus Polyakrylat und hat eine Masse 
von 60 g/m 2 . Die spezielle textile Oberflache 2 wird gebildet 
durch die Oberflache des wasserstrahlverfestigten Polypro- 
pylenfaservlieses und sie hat einen Flachenanteil von min- 
destens 95%. 

[0018] Bei einer dritten Ausfuhrungsart besteht der textile 
Trager 1 aus einem Nadelviiesstoff aus 80% Polyesterfasern 
und 20% Polypropylenfasern mit einer Masse von 175 g/m 2 . 
Dabei sind im Faserflor, wie sonst ublich, die Polyesterfa- 
sern und die Polypropylenfasern nicht homogen verteilt, 
sondern durch spezielle Zufuhrung der gesamten Polypro- 
pylenfasern an einem Rande des Florbildnereinzuges ent- 
steht auch ein Faserflor mit Polypropylenfasern an einem 
Rand und Polyesterfasern in der ubrigen Florbreite. Durch 
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das Quertafeln des Faserflores zum Vlies entsteht ein sol- 
ches init einer Oberflache aus ausschlieBlich Polypropylen- 
fasem, dessen Anteil durch das Vernadeln etwas reduziert 
wird. Diesc vorwicgcnd Polypropylenfasern enthaltenc 
Oberflache des Nadelviiesstoffes bildet im Polypropylen 5 
von mindestens 80%. Auf dcr andercn Scitc des tcxtilen Tra- 
gers 1 befindet sich die Kleberschicht 3 aus Polyakrylat mit 
eincr Masse von 55 g/m 2 . 



Patentanspriiche io 

1 . Klebeband als Schutzummantelung fur Leitungen, 
Kabel, Kabelbaume oder dgl. mit einem textilen Trager 
(1) aus Gewebe, MaschenstofT, VliesstofT oder anderen 
textilen Flachengebilden oder einer oder mehrerer die- 15 
ser flachigen textilen Komponenten, das einseitig mit 
einer selbstklebend wirkenden Kleberschicht (3) be- 
schichtet ist, gekennzcichnet dadurch, daB die der 
Kleberschicht (3) abgewandte Seite als spezielle textile 
Oberflache (2) aus im textilen Trager (1) enthaltenen 20 
Filamenten oder Fasern aus Polyolefin besteht. 

2. Textiles Klebeband nach Anspruch 1, gekennzeich- 
net dadurch, daB die spezielle textile Oberflache (2) in 
einer GroBenordnung von mindestens 80% ihrer Flache 
aus unpolarem Polyolefin in Form von Fasern oder Fi- 25 
lamenten besteht. 

3. Textiles Klebeband nach Anspruch 1 und 2, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB der Typ des unpolaren Polyole- 
fins in Form von Fasem oder Filamenten auf die War- 
mestandsfestigkeit der Klebebandverwendung, die 30 
durch den Einsatz gefordert wird, abgestimmt ist. 
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